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Verfahren zum Avi vieren von Faden und Garnen 

Es 1st bereits bekannt, natUrliche, halbsynthetische 
und synthetische Faden und Game mit Avivagemittel 
zu behandeln, wobei die Avivagemittel in gelSster 
Oder dispergierter Form vorliegen und durch Auf- 
sprtihen, Tranken, Tauchen, Klotzen oder Pflatschen 
aufgebracht werden und anschliefiend das LBsungsmittel 
bzw. die fliissige Phase durch Verdunstung entfernt 
wird, wobei die Fixierung des Avivagemittels auf den 
FSden bzw. Garnen eintritt. 

Das Avivieren, bei dem als gelSste bzw. dispergierte 
Avivagemittel Fe t t soured er i vat e, wie z. B. oxalkylierte 
oder quaternisierte FettsMureamide, verwendet werden, 
dient dazu, den FSden oder Garnen eine verbesserte 
GleitfShigkeit, einen verbesserten Griff und eine vermin- 
derte elektrostatische Aufladung zu verleihen. 

Diese bekannten Verfahren besitzen .jedoch erhebliche 
Nachteile, wie z. B. eine haufige Verstopfung der 
Sprtthdusen, eine starke Verschmutzung der Maschinenteile 
durch abtropfendes- gelostes oder dispergiertes Avivage- 
mittel, ein ungleichmaOiges Auftragen des Avivagemittel 
durch vorzeitiges teilweises Verdunsten des Lbsungsmit- 
tels bzw. der flUssigen Phase, Explosionsgef ahr oder 
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toxische Virkung durch unkontroll iertes Verdunsten 
organischer Losungsmittel und die Auf wendigkeit 
an Avivageraitteln, Zeit und Temperatur beim Auf- 
bringen aus 1 anger Flotte. 

Es wurde ein Verfahren gefunden, bei dem man die 
genannten Nachtelle vermeiden kann und bei dem man 
auf die Faden und Game Fet tsaurederivate aufbringt 
und anschlieflend erhitzt, das dadurch gekennzeichnet 
ist, daC die FettsUurederivahe in wachsartiger oder 
fester Form vorliegen. 

Es war liberraschend, daC ein derartiges Verfahren 
Uberhaupt mbglich ist, denn es war zu erwarten, dafl 
bei dem erf indungsgemassen Verfahren die Aufbringung 
des Avivagemittels noch ungleichmaQiger und unvoll- 
standiger ist als bei den bekannten Verfahren, da bei 
einer Fiihrung eines Fadens bzw. Games uber die Ober- 
flSche eines wachsartigen oder festen Avivagemittels 
nur an den Bertthrungss tellen eine Aufbringung erfolgt. 
Der ttberzug ist jedoch gleichmafiig und vollstandig. 

Als Avivagemittel werden wachsartige oder feste Fett- 
saurederivate verwendet, wie FettsSureamide, quaterni- 
sierte FettsSureamide (z.B. Stearyl-Triraethyl-Ammonium- 
Chlorid oder Dilauryl-Dimethyl-Ammonium-Chlorid) , quater- 
nisierte Fettsaureester (z.B. Triathanolamin-StearinsSure- 
Monoester-Forraiat), zu quaternisierten heterocycl ischen 
Verbindungen umgesetzte FettsSureainide, z.B. 
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oxalk}'lierte Fet tsaureamidc , Fettsauren odor Fct talkohole, 
wobei die Oxalkyl ierurig mit A tliyl enoxyd , Propylenoxyd 
oder Mischungen bzw. Mi schpolymer L sat en dieser Verbin- 
dungen vorgenommen worden 1st. Diese Verbindungen konnen 
gegebenenfaJ Is noch Vasser enthalten, solange ihre 
physikalische Form bei Rauintemperaturen noch wenigstens 
wachsartig ist und sie ihre Form nichl verandern, z.B. 
durch Flies sen, 

Bevorzugt werden als Avivagemittel Hep tadecy] -N,N- 
DiHthyJ -Benzimidazolium-Methylsulfat , Heptadecyl-N, N- 
Dimethyl-Benzdmidazoliura-Methylsulf at , Trifithanol amin- 
StearinsSure-Monoester-Forruiat und die Urasetzungspro- 
dukte aus Xthanolaminf e t tsdurees ter mit Dimethyl sulf at 
verwendet . 

Den Verbindungen kann, zur Erhbhung des antistatischen 
Effektes, gegebenenfalls noch eines der bekannten wachs- 
artigen oder festen Polyalkylenoxyde oder ein anderes 
handelslibliches wachsartiges oder Testes Antistaticum 
zugesetzt werden. Es kann auch ein flussiges Antistaticum 
zugesefczt werden, jedoch nur in solcher Menge , daB das 
Avivagemittel in der Mischung noch wenigstens wachsartig 
ist und die Mischung ihre physikalische Form nicht veriin- 
dert. Diese Menge ist durch Handversuch leicht zu er- 
raitteln, da der Zusatz einfach durch Verschraelzen rait dem 
Fettsaurederivat erfolgen kann. 

Ferner kann dem Avivagemittel vorteilhaft noch Textil- 
wachs zugesetzt werden. 

Die gegebenenfalls zusetzbare Komponente bzw. Komponenten 
soil en, in der Mischung mit dem Avivagemittel, die Menge 
an. Avivagemittel nicht ubersteigen. 
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Die Av j vagcmillcl. , welrhe bei Rauratemporatur ihru 
physikal ischo Form niclil vorandcrn, wcrdon dadurch nuf- 
gebracht, dafi die FSden oder Game vorteilharierwei.se 
bei.m Umspulen vun der Fnbrika t i onsspul e oder FSrbospul e 
Liber die OberflaVhe der A vi\ agemi i tel. gezogen werden, 
wobei die A vivagemi t tel in Form eines Blocks oder Hinges 
vorliegen, ferner kbnnen auch die Faden oder Game 
zwisclion zwei Blocken oder Pingen, welche senkrecht 
zueinaiider stehen, hindurchgef Uhrt werden, wobei die 
Blocke oder Ringe c o angeordnet scin soli en, daft die 
Faden oder Oarne gerado zweiseilig beruhrt werden und 
dieser Abstand durch en I sprcchondes VaohdrHcken einge- 
hnl ten wird. 

Als riiden oder Onrne kominen solche aus nativen, halb- 
synthetischen, vie z.B. Rayon, ? 1/? - und Triacetat, 
oder synthetisclien Materialicn, wie z.B. Polyester, Polyamid, 
Polyacrylnitril, Polyolefine, Polyvinyl chl orid , in Betracht. 
Bevorzugt verden hochbauschfahige Game aus Polyacrylnitr.il 
oder rolyacrylni trilmischpol 3'inerisa ten, 

Nach dem Aufbringen des Avivagemi tiel s werden die F3den 
oder Game durch cine Erhit zungszone , wie z.B* eine Dampf-, 
Infrarot- oder Heissluf tzono, gefiihrt. Die Tempera tur diosor 
Zone richtet sich nach der Lango der Erhit zungszone, der 
Durchlaufgeschwindigkeit und der Art des Substrats. Die 
behandc.1 ten Faden oder Game sollen in der Erhi tzungszone eino 
Temperatur von weuigstons 60°C orreichon. Dic.obere Grenze 
richtet sich nach der Tempera turver tragi ichkei t des Substrats, 

Peispiel 1 : 

1 kg Heptadecyl-N,N-DimethyI-Benziinidazolium-Methylsul Tat 
werden mit 

0,050 kg eines Uuise t zungsproduktes aus Okty Iphenol mit 

9-10 Mo] Xtlryl enoxid geschmol zen und ddc Schmelze 
in eine Kastenform gegossen. Es cnlstchl oin Block 
mit hartwachsartiger Konsistenz, 
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Dioscr Block wird an cine Spul maschine angobracht . 
Polyacrylni tril-Carn (Hochbauscligarn ; Nm 'lb/2) wLrd 
von der Fabrika tionsspul e abgcspult, an der ObcrflScho 
des Avivagc-B] ocks en LI anggeffihrt , dann durch cine 
Dampfkammer geleitet und danacli nnf cine Verbrauchor- 
spule aufgespu.lt. Man erhcil t ein voluminoscs Garn mit 
glatter Oberflacho, we Lchcm Griff, welches wahrend der 
Woiterverarbeitung keine stSrende elektrosta tische Auf- 
ladung zeigt. 

Wird als- Garn in vorliegendem Beispiel ein Polyes turgarn 
oder ein Polyainidgarn cingesetzt, so erhcil t man ebenfails 
cin Garn mit gl eich guten Effekten. 

Wird als Avivagemi t tel 

1 kg Heptadecyl-N,N-Diathyl-Benzimidazolium-Metliylsulfat 
oder eine Mischuug aus 

0,5 kg Heptadecyl-N^-DiLLthyl-Benzimidazolium-Me thylsulfat 
0,5 kg Heptadecyl-N,N-Dimethyl-Benzimidazoliiim-Methylsulfat 

ans telle des oben genannten Produktes vcrwendet, so wird 
ebenfails ein Garn mit gleich guten Effekten erhalten. 

Verden zus&tzlich noch 

0,1 kg Polyathylenglykol mit mittlerem Molekulargewicht von 
1200 oder 0, 1 kg Textilwachs mitverschmolzen, so werden 
ebenfails Garne mit sehr guten Effekten erhalten. 

Beispiel 2; 

1 kg Triathanolamin-StearinseLure-Monoester-Formiat 
werden mit 

0,050 kg eines Urasetzungsproduktes aus Oktylphenol mit 

9-10 Mol Xthylenoxid verschmolzen und aus der 
Schmelze Ringe gegossen, welche als Umlenkrollen 
fiir eine Umlenks telle der Spulmaschine vorwendet 
wird. 

Sonst wird genifiss Beispiel 1 weitergearbeitet. 
Es werden Garne mit sehr guten Effekten erhalten. 
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PATENTANSPnUCHE ; 



1. Verfahren zum Avivieren von Faden oder Garnen 
durch AufbrLngen von Fettsaurederivaten und an- 
schlieflendem Erhitzen, dadurch gekennzeich.net,. 
daO die FettsSurederivate in wachsartiger oder 
fester Form vorliegen und gegebenenfali? Wnsser, 
ein Antistaticum und/oder Textilwachs entlmlten. 

2: Verfahren geraMss Anspruch 1, dadurch gekennze Lch- 
net, daO als Fettsaurederivate Heptadecy 1 -N, N- 
DiHthyl-Benzimidazolium-Methylsulfat, Triathano- 
iamin-Stearinsaure-Monoester-Formiat und/oder 
die Umsetzungsprodukte aus Xthanolaminfettsaure- 
ester mit Dimethyl sulf at verwendet werden. 

3. Verfahren gemSss Anspriiche 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi als Antistaticum Polyoxj alkylene 
verwendet werden. 

k. Verfahren gemSss Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daO die Faden oder Game zwischen 
zwei Avivage-Blocken oder -Ringen, welche senkrecht 
zueinander stehen, so hindurchgefilhrt werden, dafl 
die Faden oder Garne gerade zweiseitig berUhrt 
werden. 
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